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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem iiegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. IS (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 6 Blatter; dabei handelt es sich um 

IS Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen uncfoder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde Iiegen, undybder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die frGhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
GrQnden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprOnglich eingereichten Fassung hinausgeht 

b. □ (nuran das Internationale BQro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl derAtes elektronischen Datentrager(s) 

angeben) , derAJie ein Sequenzprotokoll unclbder die dazugehorigen Tabellen enthaltfenthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erflnderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

□ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 





Feld Nr. 


I 


□ 


Feld Nr. 


II 


□ 


Feld Nr. 


III 


□ 


Feld Nr. 


IV 


is 


Feld Nr. 


V 


□ 


Feld Nr. 


VI 


□ 


Feld Nr. 


VII 


□ 


Feld Nr. 


VIII 
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REST AVAH ABLE COPY 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BER1CHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004A)1 4748 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts m 

1. Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ international vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf erne Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgeiegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1_22 in der ursprGnglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprGche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde Gber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprGche: Nr. 

□ Zeichnungen: BiattfAbb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mlt der Bemerkung 
"ersetzt " versehen werden . 



AnsprGche, Nr. 



1-27 



eingegangen am 19.10.2005 mitSchreiben vom 18.10.2005 



Formblatt PCT/JPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUF1GER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004yD1 4748 



Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Formblatl PCT/IPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUF1GER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
BEIBLA 



Internationales Aktenzeichen 



PCT/EP2004/01 4748 




Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 



D1: GB-A-2 152 063 
D2: DE 34 38 735 
D3: US-A-6 030 562 
D4: US-A-4 039 645 
D5: US-A-5 569 542 
D6: DE 100 22 008 
D7: DE 100 30 563 
D8: US-B1 -6 620 349 



1 . Neuheit und erf inderische Tatigkeit 

Die vorliegende Anmeldung erfullt die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, da der 
Gegenstand der Anspriiche die Kriterien des PCT im Hinblick auf Neuheit und 
erfinderische Tatigkeit erfullt. 

1 .1 . Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (Beispiele 2,3,5,6) die 
Herstellung von flammgeschutzten Spanplatten. Dabei werden Mischungen 
enthaltend Holzspane, Melaminharz und Borsaure verwendet. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten D1 
dadurch, daG die Mischungen partiell oder vollstandig veretherte Melamin-Aldehyd- 
Harze enthalt, wahrend in D1 Melamin-Formaldehyd-Harze enthalt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blalt 1) (EPA-Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BE1BLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/01 4748 



1 .2. Zur Feststellung ob eine erfinderische Tatigkeit im Hinblick auf D1 vorliegt, muss 
bestimmt werden welcher technische Effekt durch das unterscheidende Merkmal 
hervorgerufen wird. 

Da keine Vergleichsversuche vorliegen ist nicht klar welcher technische Effekt durch 
das unterscheidende Merkmal hervorgerufen wird. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden weitere Flammschutzmittel zur Verfugung zu stellen. Die in Anspruch 1 der 
vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung wird weder in D1 
noch in D2-D8 offenbart noch suggeriert und beruht somit auf einer erfinderischen 
Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

1 .3. Die unabhangigen Anspruche 9,1 7,1 9 und 24 sind neu und beruhen auf einer 
erfinderischen Tatigkeit. Wenn der Produktanspruch neu und erfinderisch ist, gilt das 
gleiche auch fur dessen Herstellung und dessen Verwendung. 

1 .4. Die Anspruche 2-8,1 0-1 6,1 8,20-23,25-27 sind abhangig von den Anspriichen 
1,9,17,19 und 24 und erfullen somit die Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit 
und erfinderische Tatigkeit. 



Formblatt PCT/B8ibiatt/409 (Blatt 2) (EPA-Januar 2004) 
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Neue Patentanspruche 

1 . Flammschutzmischung fur lignocellulosische Verbundstoffe, 

5 

gekennzeichnet durch, 

- 60 bis 90 Masse% partikelformige und/oder faserformige lignocellulosische Stoffe 
und 

10 

- 40 bis 10 Masse% eines an und/oder in die partikelformigen und/oder faserformigen 
lignocellulosischen Stoffe tragerfixierten Flammschutzmittelkonzentrats, mit 

16 bis 60 Masse% Flammschutzmitteln vom Typ Borsauren und/oder deren 
15 Salze, und 

16 bis 75 Masse% Melaminharzen, wobei die Melaminharze partrell oder 
vollstandig mit Ci-Cis-Monoalkoholen, Dialkoholen und/oder Polyalkoholen 
veretherte Polykondensate aus Melamin und Ci-Cs-Aldehyden sind, und 

20 

wobei die Flammschutzmittel vom Typ Borsauren und/oder deren Salze chemisch 
gekoppelt an die Melaminharze, und die Flammschutzmitteikonzentrate an und/oder 
in der Tragersubstanz der partikelformigen und/oder faserformigen 
lignocellulosischen Stoffe tragerfixiert vorliegen. 

25 

2. Flammschutzmischung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass 
das an und/oder in die partikelformigen und/oder faserformigen lignocellulosischen 
Stoffe tragerfixierte Flammschutzmittelkonzentrat weiterhin bis zu 50 Masse% 
Synergisten und/oder bis zu 25 Masse% weitere Additive aufweist 

30 

3. Flammschutzmischung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die partikelformigen und/oder faserformigen lignocellulosischen Stoffe Spane, 
Fasem und/oder Granulatpartikel aus Nadel- und/oder Laubholzern, 
Regeneratcellulosefasern, Papierfasern, Baumwollfasem und/oder Bastfasern aus 

35 Flachs, Hanf, Jute, Ramie, Sisal oder Kenaf sind. 

4. Flammschutzmischung nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet dass die Melaminharze partiell oder vollstandig mit Ci- 
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Cis-Monoalkoholen, Dialkoholen und/oder Polyalkoholen veretherte Polykondensate 
aus Melamin und Formaldehyd sind. 

5. Flammschutzmischung nach mindestens einem der vorangehenden 
5 Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Melaminharze hohermolekulare 

Melaminharzether mit Molmassenzahlenmitteln von 500 bis 50.000 sind. 

6. Flammschutzmischung nach mindestens einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flammschutzmittel vom Typ 

10 Borsauren und/oder deren Salze, Borsaure, Metaborsaure, Natriumtetraborat, 
Natriumoctaborat und/oder Ammoniumpentaborat sind, wobei das Molverhaltnis 
B 2 0 3 :Na 2 0 1:0 bis 2:1 betragt 

7. Flammschutzmischung nach mindestens einem der vorangehenden 
15 AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, dass die Synergisten Harnstoff, Melamin, 

Melamincyanurat, nichtveretherte Melaminharzvorkondensate, partiell veretherte 
Melaminharzvorkondensate, Cyanursaure und/oder Phosphorsalze vom Typ 
Natriumphosphate, Mono-ammoniumphosphate und/oder Ammoniumpolyphosphate 
sind, wobei der Anteil der Phosphorsalze, bezogen auf die Gesamtsumme der 
20 Synergisten, 0 bis 60 Masse% betragt. 

8. Flammschutzmischung nach mindestens einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die weiteren Additive 
Hydrophobierungsmittel, Impragnierhilfsmittel und/oder Fixierhilfsmittel fur 

25 Flammschutzmittel sind. 

9. Verfahren zur Herstellung eines schwer entflammbaren lignocellulosischen . 
Verbundstoffes mit einer Flammschutzmischung nach mindestens einem der 
Anspruchen 1 bis 8, 

30 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der Verbundstoff nach einem FIQssigimpragnierverfahren hergestellt wird, bei dem 
die partikelformigen und/oder faserformigen lignocellulosischen Stoffe durch Sprtihen 
35 Oder Tauchen mit LOsungen oder Dispersionen von Flammschutzmittel vom Typ 
Borsauren und/oder deren Salze bei Temperaturen von 20 bis 90 °C impragniert 
werden, und die mit Flammschutzmittelkonzentraten impragnierten partikelformigen 
und/oder faserformigen lignocellulosischen Stoffe bei 55 bis 170 °C unter partieller 
Aushartung der Melaminharzen getrocknet werden. 



10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
partikelfdrmigen und/oder faserformigen lignocellulosischen Stoffe mit Losungen von 
Melaminharzen in Wasser, Ci-C 8 -Alkoholen oder Mischungen aus 10 bis 90 Masse% 
Wasser und 90 bis 10 Masse% Ci-C 8 -Alkoholen mit einem Feststoffgehalt an 
Melaminharzen von 10 bis 60 Masse%, die die Flammschutzmittel vom Typ 
Borsauren und/oder deren Salze und gegebenenfalls Synergisten gelost oder 
dispergiert enthalten; impragniert werden. 

11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
partikelformigen und/oder faserformigen lignocellulosischen Stoffe mit Losungen 
oder Dispersionen der Synergisten, und nachfolgend mit LOsungen von 
Melaminharzen in Wasser, Ci-C 8 -Alkohoien oder Mischungen aus 10 bis 90 Masse% 
Wasser und 90 bis 10 Masse% Ci-C 8 -Alkoholen mit einem Feststoffgehalt an 
Melaminharzen von 10 bis 60 Masse%, die die Flammschutzmittel vom Typ 
Borsauren und/oder deren Salze gelOst oder dispergiert enthalten; impragniert 
werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
partikelformigen und/oder faserformigen lignocellulosischen Stoffe mit Losungen 
oder Dispersionen der Flammschutzmittel und der Synergisten und nachfolgend mit 
Losungen von Melaminharzen in Wasser, Ci-C 8 -Alkoholen oder Mischungen aus 10 
bis 90 Masse% Wasser und 90 bis 10 Masse% Ci-C 8 -Alkoholen mit einem 
Feststoffgehalt an Melaminharzen von 10 bis 60 Masse%, impragniert werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
partikelformigen und/oder faserformigen lignocellulosischen Stoffe mit Losungen 
oder Dispersionen der Flammschutzmittel und der Synergisten und nachfolgend mit 
Losungen von Melaminharzen in Wasser, Ci-C 8 -Alkoholen oder Mischungen aus 10 
bis 90 Masse% Wasser und 90 bis 10 Masse% Ci-C 8 -Alkoholen mit einem 
Feststoffgehalt an Melaminharzen von 10 bis 60 Masse%; impragniert werden. 

14. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
partikelformigen und/oder faserformigen lignocellulosischen Stoffe mit Losungen von 
Melaminharzen in Wasser, Ci-C 8 -Alkoholen oder Mischungen aus 10 bis 90 Masse% 
Wasser und 90 bis 10 Masse% Ci-C 8 -Alkoholen mit einem Feststoffgehalt an 
Melaminharzen von 10 bis 60 Masse% und nachfolgend mit Losungen der 
Flammschutzmittel vom Typ Borsauren und/oder deren Salze, impragniert werden. 
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15. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
partikelformigen und/oder faserfdrmigen lignocellulosischen Stoffe mit Losungen der 
Flammschutzmittel vom Typ Borsauren und/oder deren Salze, nachfolgend mit 
Losungen oder Dispersionen der Synergisten, und nachfolgend mit Losungen von 

5 Melaminharzen in Wasser, Ci-C 8 -Alkoholen oder Mischungen aus 10 bis 90 Masse% 
Wasser und 90 bis 10 Masse% Ci-C 8 -Alkoholen mit einem Feststoffgehalt an 
Melaminharzen von 10 bis 60 Masse%, impragniert werden. 

■ 

16. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 9 bis 15, dadurch 
L0 gekennzeichnet, dass die weiteren Additive den Melaminharzen, den 

Flammschutzmitteln vom Typ Borsauren und/oder deren Salze und/oder den 
Synergisten zugesetzt werden. 

15 17. Verfahren zur Herstellung eines schwer entflammbaren lignocellulosischen 
Verbundstoffes mit einer Flammschutzmischung nach mindestens einem dern 
Anspruche 1 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, dass 



die Flammschutzmischung nach einem Schmelzeimpragnierverfahren hergestellt 
wird, bei dem in Schmelzen von Melaminharzen bei 35 bis 130 °C Flammschutzmittel 
dispergiert und partiell gelost werden, und nachfolgend die partikelformigen und/oder 
faserformigen lignocellulosischen Stoffe in den Mischungen dispergiert und 
25 schmelzeimpragniert werden, 

wobei durch Temperaturerhohung auf 90 bis 170 °C eine partielle Aushartung des 
Melaminharzes erfolgt, und wobei die weiteren Additive den Melaminharzen, den 
Flammschutzmitteln vom Typ Borsauren und/oder deren Salze und/oder den 
3 0 Synergisten zugesetzt werden. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem 
Schmelzeimpragnierverfahren in den Schmelzen von Melaminharzen bei 35 bis 130 
35 °C neben den Flammschutzmitteln vom Typ Borsauren und/oder deren Salze und 
auch Synergisten dispergiert und partiell gelost werden. 



20 
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19. Verfahren mit einer Flammschutzmischung nach mindestens einem der 
Anspriiche 1 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

5 

der Verbundstoff nach einem Flussigimpragnier-Feststoffmischverfahren hergestellt 
wird, bei dem die partikelformigen und/oder faserformigen lignoceliulosischen Stoffe 
durch Spruhen oder Tauchen mit Losungen oder Dispersionen von 
Flammschutzmittel vom Typ Borsauren und/oder deren Salze bei Temperaturen von 
10 20 bis 90 °C impragniert und die impragnierten partikelformigen und/oder 
faserformigen lignoceliulosischen Stoffe getrocknet werden. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die 
partikelformigen und/oder faserformigen lignoceliulosischen Stoffe mit LSsungen von 

15 Melaminharzen in Wasser, Ci-C 8 -Alkoholen oder Mischungen aus 10 bis 90 Masse% 
Wasser und 90 bis 10 Masse% Ci-C 8 -Alkoholen mit einem Feststoffgehalt an 
Melaminharze von 10 bis 60 Masse% und gleichzeitig oder nachfolgend mit 
Losungen der Flammschutzmittel vom Typ Borsauren und/oder deren Salze bei 
Temperaturen von 20 bis 90 °C impragniert, die impragnierten partikelformigen 

20 und/oder faserformigen lignoceliulosischen Stoffe bei 55 bis 170 °C unter partieller 
Aushartung der Melaminharze getrocknet, und den impragnierten partikelformigen 
und/oder faserformigen lignoceliulosischen Stoffen Synergisten als Feststoffe 
zugemischt werden. 

25 21. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die 
partikelformigen und/oder faserformigen lignoceliulosischen Stoffemit Losungen der 
Flammschutzmittel vom Typ Borsauren und/oder deren Salze bei Temperaturen von 
20 bis 90 °C impragniert werden, die impragnierten partikelformigen und/oder 
faserformigen lignoceliulosischen Stoffe bei 55 bis 170 °C getrocknet und den 

30 impragnierten partikelformigen und/oder faserformigen lignoceliulosischen Stoffen 
Synergisten und Melaminharze als Feststoffe zugemischt werden, 

22. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die 
partikelformigen und/oder faserformigen lignoceliulosischen Stoffe mit Losungen 
35 und/oder Dispersionen der Flammschutzmittel vom Typ Borsauren und/oder deren 
Salze und Synergisten bei Temperaturen von 20 bis 90 °C impragniert werden, die 
impragnierten partikelformigen und/oder faserformigen lignoceliulosischen Stoffe bei 
55 bis 170 °C getrocknet und den impragnierten partikelformigen und/oder 
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faserfQrmigen lignocellulosischen Stoffen Melaminharze als Feststoff zugemischt 
werden. 

23. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 19 bis 22, dadurch 
5 gekennzeichnet, dass die weiteren Additive den Melaminharzen, den 

Flammschutzmitteln vom Typ Borsauren und/oder deren Salze und/oder den 
Synergisten zugesetzt werden. 

24. Formmassen zur Herstellung von flammgeschutzten lignocellulosischen 
10 Verbundstoffen, 

hergestellt durch 

trockenes Vormischen der Komponenten 

15 

-40 bis 95 Masse% Flammschutzmischung nach mindestens einem der AnsprQche 1 
bis 8, 

-5 bis 60 Masse% Duromer-Prepolymeren vom Typ Phenolharze, Harnstoffharze, 
Melaminharze, Guanidinharze, Cyanamidharze und/oder Anilinharze und 
20 -0,1 bis 10 Masse% Verarbeitungshilfsmitteln und/oder Hilfsstoffen, 

und Granulierung. 

25. Formmassen nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die 
25 Herstellung durch eine dem trockenen Vormischen der Komponenten nachfolgende 

Schmelzecompoundierung bei 100 bis 170 °C und Granulierung erfolgt. 

26. Flammgeschutzte lignocellulosische Verbundstoffe, hergestellt durch 
Extrusion, Spritzguss oder Pressen der Formmassen nach Anspruch 24 oder 25 und 

30 Aushartung. 

27. Verwendung der lignocellulosischen Verbundstoffe nach Anspruch 26 als 
schwerentflamrnbare Halbzeuge und Formstoffe fur Anwendungen im AuSeneinsatz 
auf dem Bau- und Freizeitsektor. 

35 
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□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 
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LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 



□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



